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DEL CHERMES MINERALE 

( Protossido d'antimonio idrosolforato , 
aie annui a , carbonato ). 

: 

antimonio fra 1 metalli è ono di' quelli * 
de' quali la chimica medicinale ha maggiormente 
moltiplicate le sue operazioni , e variate te prepa- 
razioni per oso della medicina. 

Lemery ha fatto di e»*** il soggetto di un lungo 
tra ttato , che poi fu pubblicato distintamente dal 
tuo Corso di chimica , e lo ha presentato alla Ac- 
cademia reale delle scienze quando nell'anno 1699 
fu ricevuto fra i socii della stessa accademia. 

Delle moltissime preparazioni antimoniali pero, 
che facevano in passato parte della materia medica , 
di poche in presente si è conservato l'uso; di 
una di esse , in vece di essere scemata la riputa* 
aióne , si è anzi aumentato il credito. Questa è il 
così detto , con nome antico v Chermes minerale per 
motivo del suo colore chermisino ; nome che tuttora 
è conservato nelle ordinazioni mediche. 

Di questa preparazione ho già parlato diffusa- 
mente nelle mie istituzioni di chimica farmaceutica , 
e nella Chimica applicata aUa farmacia; ma ciò 
nulla ostante restano altre osservazioni da essere fatte 
su questo oggetto risguardanti tanto la teoria della 
operazione , che la maniera di farla. 

I chimici , cominciando poco dopo que' primi 
tempi ne quali la fabbricazione del chermes minerale 
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ba cessato di essere una operazione che , da pocM 
conosciuta , formava un secreto d' arte , e che fu 
pubblicato il metodo di frate Simone certosino , fino 
a questi óltimi a noi prossimi, si sono interessati 
per migliorare la maniera con cui farlo , perfezio- 
narla | e mediante . alcune variazioni stabilire r*u 
Còito costante nel risultato della operazione , tanto 
nella quantità del prodotto , che nel colore cher- 
mesino , e virtù medicinali , perchè molte volte nulla 
ostante che , e nella quantità dei materiali impie- 
gati, loro qualità e maniera di esecuzione, siasi 
mantenuto il tutto eguale, in alcune si ha un assai 
scarso prodotto, o poco colorito , quando in altro 
se ne ottiene uno maggiore , e di un colore mag- 
giormente carico. 

- Le fatte riforme al metodo di esecuzione non 
produssero il desiderato esito , così che il dare 
un processo per ottenere costantemente il chermes 
minerale dello stesso colore ed eguale natura fa 
ancora in questi ultimi tempi il soggetto di un 
quesito per un premio proposto dalla Società di far- 
macia di Parigi , al quale fu risposto , ottenendone 
\l premio il chimico farmacista Lluzel , la cui Me- 
moria ci trova nel tom. 63 Annales de chimie 1807. 

Per quanto però sia il merito di questo scritta» 
ed interessanti siano gli esperimenti di Cluni , non 
abbiamo gip nulla ostante finora ottenuto di avere 
un metodo di esecuzione certo e costante nel suo 
prodotto ; restano tuttora da farsi dei tentativi per 
*nivare alla desiderata perfezione di pratica, ap- 
profittando di quelle cognizioni di teorica che la 
chimica va facendo relative alla propria scienza. 

Jl principale difetto delle riforme state in addietro 
proposte, fu quello, di avere confusi fra loro il 
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chermes minerale , ed I solfi dorati 6* antimònio J 
an/.i di avere ritenuto il chermes minerale una sola 
varietà fra i solfi dorati d'antimonio. La somiglianza 
de' fenomeni che si vedono nelle formazioni di essi > 
V apparenza di uniformità nel risultato delle varie e 
diverse maniere dalle quali provengono i solfi dorati, 
hanno data occasione , che quantunque in massima 
la medicina consideri il chermes minerale ed i solfi 
dorali d' antimonio come preparazioni antimoniali 
distinte , perchè hanno delle proprietà medicinali 
distinte , ma nello stesso tempo non si ha avuto 
riguardo nella formazione del chermes minerale che 
esso risultasse mesoolato con qualche solfo dorato. 

Siccome questa mescolanza nelle di loro propor- 
zioni può risultare varia , quindi ne deriva che la 
qualità emetica propria allo zolfo dorato, la quale 
non debb' esservi nel chermes minerale allorché è 
puro , ora e maggiore ed ora minore secondo la 
accidentale quantità di solfo dorato che risulta in 
mescolanza col vero chermes minerale , arrivando 
qualche volta ad essere tanto picciola la quantità 
del solfo dorato in confronto della molta di chermes 
minerale , che questo , quantunque impuro , non sia 
decisamente emetico , e che si accosti alla natura \ 
del vero chermes minerale di frate Simone certosino. 

Il nome di chermes minerale dato ad una parti- 
colare preparazione dei solfi dorati non era usato 
prima che f. Simone lo applicasse a quella partico- . 
lare di cui ha egli manifestala la maniera di farla , 
quantunque sotto il nome generico di solfo dorato 
fosse già la stessa conosciuta. Lemery nel suo Corso 
di chimica (i), dopo avere insegnato come si fanno 



(i) Edizione italiana di Pentzia 1763 p. 947 tom. I. 
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I solfi dorati a' antimonio mediante precipitazione 
prodotta da varj aridi, cdmhiude nel modo seguente : 
t, Questo solfo opera presso a puco come il croco 
i> de* metalli del avole parleremo dvpo (l). / chi" 
» mici lo hanno chian.ato solfo doralo a causa del 
» colore che si rassomiglia a quello dell 9 oro ; ma 
m vi è della appettata che gli antichi intendessero 
m per solfo doruto dell'antimonio, un altro solfò 
n dorato diverso da questo , perchè gli davano una 
n virtù diaforetica , e questo qui è emetico «. 

Da questa esposizione di Lemery si rileva che 
esso non conosceva come fosse fatto questo solfo 
dorato non emetico^ Questo f«»rse e quello ebe, es- 
sendo a cognizione di pochi la sua formazione , era 
ai tempi di Lemery un segreto , e che anche po- 
steriormente fu tale per molto tempo finche fu pub- 
blicato da frate Simone certosino col nome di Cher- 
mes minerale \ ed Oro de' Certosini. 

Quantunque Lemery non conoscesse il modo di 
fare il solfo dorato non emetico di sopra nomina- 
to , quando per fare il suo Trattato dell antimonio (2) 
ha in tante diverse maniere variati gli sperimenti 
su di esso metallo, ha esso pure trovato come fare 
un solfo dorato d* antimonio non emetico , allora 
quando avendo fatto bollire il solfuro d' antimonio 
ridotto in polvere nel liquore di sottorarbonato di 
p< tassa , in allora chiamato Olio di tartaro per de- 
. liquescenza , si e generata una precipitaci- ne spon- 
tanea , mediante il solo raffreddamento del liquore 
risultante dalla detta bollitura, di un solfo dorato 



<i> 11 croco de' metalli A* Lemery è Annoverato frt gli emc< 

liei decisi. 

(» 2 a ttuto dell antimonio. Venezia 1760, n*W articolo 4 p. 12. 



che essendo stato prescritto ad uso di medicina in- 
terna fu riconosciuto non emetico (i). 

Pubblicato che fu il modo con cui frate Simone 
insegna come fare il suo chermes minerale , i chi- 
miri hanno subito rilevato non essere questo chermes 
minerale diverso dal 5olfo dorato d* antimonio quasi 
non emetico di Lemery fatto per mezzo della pre- 
cipitazione spontanea cagionata dal solo raOredda* 
mento. 



(0 Di questo solfo dorato precipitato spontaneamente per 
mezzo del solo raffreddamento, e senza aggiunta di altro acido, 
Lemery nel citato trattato dice : „ Ho fatto prendere ad alcuni 
„ in f cimi della materia rossa , o solfo dorato (che nel modo in- 
„ netto li è precipitata spontaneamente ) da quattro fino a 
„ dieci grani , ed ho conosciuto che in alcuni non appariva pro~ 

durre alcun effetto , in altri eccitava nausea , ma sema vomito, 
)| e purgavali un poco per disotto; altri Jactvali vomitare leggiti 

, t mente ««. .,*»..» 1 ,• 

Baume ( Chymie expérimentale tom. U. Paris 1774 ) è di 
parere che tutto quello che fu detto in occasione di essere 
stato pubblicato il processo per fare il chermes minerale nella 
maniera manifestata da f. Simone risguardante l'origine di 
questa preparazione, la quale veniva attribuita a Glauhero , 
dal quale sia il secreto passato ad altri, e finalmente al detto 
certosino, sia stata un* invenzione per togliere a Lemery l'onore 
di esserne esso l'autore, e che veramente f. Simone lo abbia 
cavato dal Trattato delt antimonio di Lemery. 

Ciò posto, la mutazione di nome dato allo zolfo dorato 
d'antimonio che Lemery ha fatto mediante sola precipitazione 
spontanea; la sostituzione dell'alcali detto di nitro fisso a quello 
del tartaro bruciato , non sarebbero stati in tal caso che uno 
spediente per dare un aspetto di novità ad una preparazione 
che era già conosciuta. . 

Che quello zolfo dorato non emetico, conosciuto dagli anti- 
chi, di cui ha parlato Lemery, fosse lo stesso che poi ha esso 
ritrovato nel fare i suoi Sperimenti sopra l'antimonio, lo si 
può con fondamento supporre, perchè entrambi hanno le stesse 
proprietà medicinali. 

Comunque la cosa sia , è fuori di dubbio che la pubblica- 
zione di un metodo col quale per la sola via umida , senza 
intermezzo di on acido manifesto, e con una precipitazione 
spontanea cagionata dal solo raffreddamento si fa un solfo do- 
rato d'antimonio , appartiene tLemcry, da lui fatta come ap-. 
pare nel citato trattato. 
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I,e differenze di mètodo nell'esecuzione delle ri- 
spettive operazioni consistono che frate Simo he vuole 
che sia usato il solfuro d* antimonio fatto in minuti 
frammenti , e Lertiery lo ha usalo in polvere ; che 
il liquore alcalino sottocarbonato per fràte Simon* 
e quello chiamato in que 1 tempi di nitro fisso , e 
per Lemery quello proveniente dal taitaro bruciato,, 
su la identicità dei quali in presente noti vi e al* 
cun dubbio» 

UAOfititiizinnA rìfll' alralì UAata da Lmrrerv a 

quello voluto da f Simone fu comunemente adottata 
dai < hi m u i posteriori , rome pure di ridurre in pol- 
vere il solfuro d' antimonio , troppo costoso c l'alca i 
derivante dalla decomposizione del nitrato di potas- 
sa , troppo poca e la superficie del solfuro d' anti- 
monio quando è fatto soltanto in piccioli pezzi , 
per ottenere che l'alcali agisca compiutamente su 
di esso, e tutto questo è senza pregiudizio o de- 
terioramento delle proprietà de! chermes minerale; 
ina siccome nulla ostante queste variazioni il prò* 
dotto della operazione molte volte è assai scarso , 
ed avendo i < binici osservato che dopo la precipi- 
tazione spontanea cagionata dal raffreddamento del 
liquore ge 6Ì mette un acido nello stesso , avendo 
separato il chermes minerale , generarsi altro preci- 
pitato in quantità eguale ed ancora più del primo, 
ciò ha fatto che molti chimici anche di grido ab- 
biano unito al metodo della precif.iteKione sponta- 
nea del chermes minerale quello con cui si fanno 
2 solfi dorati di antimonio , ed in tal modo ottenere 
un doppio prodotto in quantità , e meno costoso. 

Siccome in detto modo il pi eparato che ne de- 
riva non è tanto emetico cerne il solfo dorato fatto 
dalla precipitazione stata eseguita direttamente da 



on acido ondo, risultando ordinariamente un misto 
di chermes minerale e di solfo dorato in parti eguali, 
fu il difetto creduto trascurabile. 

Ceoffroy nel suO Tractatus de materia medica (l) 
dice : Omnes sulphuris aurati prceparationes ad duas 
reducuntur. Primum et vulgatior fit sulphur anti- 
monti vel aliquo sale alcali solutum , precipitando 
per acetum distillatimi , vel alium liquorem aciduni. 
Aitera ftt illud sulphur solutum precipitando per 
se absque acido. 

Dopo avere data la descrizione del modo col 
quale si fa il primo , dice : Secundum sulphur au~ 
ratum , quod hodie usitatissimum est sub nomine 
Kermes mineralis , aut Pulveris fratris carthusiani y 
ftt decoquendo antimonii in minuta frustula contusi 
lib. IV. Liquoris nitri fixi lib. I. Aquce pluviolis 
lib. VJII. per- horas duas. Decoctum adhuc bulliens 
per chartam btbulam transcoletur , et in loco remoto 
reponatur per 24 horas , donec pulvis croceus sub- 
sidens vasis fundum petierit , et liquor limpidus ap- 
pcreat. Inclinato vase , hic liquor sensim ejf 'undatur, 
et pulvis subsidens in charta bibula repositus , plu~ 
ribus aqua? tepentis ejjusionibus ab onmi sale spo- 
lietur. Tandem super exsiccatum pulverem spiritus 
ardens vini , bis , tene actenditur ad une. IV , et 
pulvis demum rite exnccatur , et servetur ad usum. 

Ogni operatore chimico rileva le incongruenze 
che ai incontrano nella esecuzione letterale del 
processo dato da frate Simone per fare il chermes 
minerale, che in questo modo è . ci^costanz/ialmente 
descritto da Ceoffroy (2) , e quanto con ragione si 



(1) Veneti* 17% tom. I. cap. a pas- 12". 

(a) Baumc alla paf. 461 Clijmtc cxperìmeiiiale tom. ad ice 
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•Tano interessati 1 chimici per riformarlo. In fatti 
pel Codice di medicina di Parigi alla pag. 268 ti 
trova la prima riforma, mentre a quattro libbre, di 
once 16 cadauna, di solfuro di antimonio alle quali, 
fecondo ha insegnato frate Simone , si unisce una 
libbra di liquore di nitro fisso, il Codice ordina 
una libbra di nitro fisso in sale e non in liquore. 
Più riconosciuto tuttora eccedente in quantità U 
solfuro d* antimonio in confronto del sale alcali in 
tal dose usato , si ordina nello stesso Codice una 
Seconda bollitura su detto solfuro dopo la colatura 
della prima con l'aggiunta di altre once dodici di 
nitro fisso in sale. 

Tanto Baume che Ceoffroy , come assicura esso 
Baume , ritengono essere cosa indifferente l'usare, 
per fare il chermes minerale , di qualunque alcali 
fisso (1). 

Per quanto però abbia Ceoffroy preferito , come 
si è veduto , nel citato paragrafo del suo Trattato 
di materia medicinale, l'uso del chermes minerale, 
cioè il da esso nominato solfo dorato a? antimonio 
fatto nella seconda maniera , non fa ciò nulla ostante 
distinzione nell' uso pratico di essi fra il primo ed 
il secondo considerati come medicamenti, ed in tal 
modo confonde i due solfi dorati come se fra loro 
non vi fossero rhe semplici varietà nel modo di 
farli, e lascia in tal modo indeciso se sieno diversi 
nelle loro proprietà medicinali , e soggiunge parlando 
di essi comprendendoli insieme : Uno verbi opera- 







che Geùjfroy asserisce in una sua Memoria pubblicata nel i73f 

Sua Intente avendo ripetuto esattamente il processo di f. Simone 
a once sedici di solfuro di antimonio avere ottenuto un erosu- 
• «essanta ^rani di chermes minerale. 
(1) Chjmie expé rimeritale, tom. II, p. 4$3. 



tìonem suam exerit , prout natura vergit ad hos vel 
tllos humores , per hcec ve/ iLla emuntoria excer- 
nendos. In tal maniera attribuisce egli alla disposi- 
zione di chi lo prende l'essere o no em< tici i snifi 
dorati , in qualunque maniera essi siano fatti , e non 
alle proprietà particolari di cadauno di esiti 

Con maggiore decisione dichiara la propria opi- 
nione Chartheusero. Nella sua Pharmacolugia se- 
zione 8, .insegna egli le varie maniere con le quali 
si fanno i solfi dorati d'antimonio , e fra queste è 
compresa quella con la quale si fa il thtrm.es mi- 
nerale di f. Simone; quando poi parla delle virtù 
medicinali dei solfi dorati , dice del chermes mine- 
rale ; Chermes minerale, quod in Calila PuKis Char- 
tusianorum vocatur % maximis quidem laudibus e 
Iernery juniore ornatur , et reliquis antimonii sul- 
phuribus impuris pra?Jertur ; ast nulium , me sen- 
tente , prcerogativam meretur. 

Lewis parimente (i^ insegna le maniere con le 
quali si fanno i solfi dorati d'antimonio, e con esse 
quella della precipitazione spontanea per me/zo del 
solo raffreddamento delia soluzione idrosolfurea al- 
calina dell' antimonio nella maniera di Ligerie , e 
f. Simone dice essere questa maniera d' invenzione 
di Ola ubero , e da pochi conosciuta, e che fu pub- 
blicata soltanto nel 1720. Quando poi v ; ene ad in- 
dirare le virtù medicinali di questo particolare solfo 
dorato , ritiene non essere queste diverse da quelle 
degli altri solfi dorati fatti nelle altre maniere da 
lui indicate , giacché in qualunque maniera siano 
fatti , sempre la loro qualità medicinale deriva da 



(ì\ Conaoissance pratique des medicamene , tom. II. p. Sii. 
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nna parte di regolo d'antimonio , di cui sono torti* 
posti , reso solubile dal sale alcali per mezzo dello 
Zólfo. 

V opinione che tutti i soia dorati d'amtmonio siano 
identici nelle loro virtù medicinali , compreso in 
essi il chermes minerale , pare che in presente an- 
cora sia ritenuta dai compilatori della Pharnacupaea 
coltegli regalis medicina? londinensis 1 809 , perchè 
in essa e trascurato il chermes minerale , ed è sol- 
tanto compreso lo zolfo dorato comune col nome 
di Sulphuretum preecipitatum antimonii , che si fa 
con far bollire il solfuro d' antimonio nel liquore 
di potassa pura ; poi nel liquore colato si mette 
rate. temente tanto acido solforico diluito con acqua 
finche vi cagiona precipitazione di una polvere , la 
quale separata , lavata ed essiccata , è il sulphure- 
tum pr&cipitatum antimonii. 

L' opinione dei chimici anzidetti , e degli altri di 
concorde sentimento , e che non hanno difficoltà a 
confondere t e ritenere eguali in virtù medicinale i 
solfi dorati comuni ed il chermes minerale , per la 
quale hanno adottate delle maniere di fare il cher- 
mes minerale , da cui risulta una mescolanza del 
vero chermes minerale con uno dei solfi dorati d'an- 
timonio comuni con incerte proporzioni fra di loro , 
è favorita dalla poca forza emetica di questi chef* 
mei minerali impuri , e misti con lo zolfo dorato 
come ho detto , giacche oltre dell' essere il chermes 
minerale misto allo solfo dorato emetico solamente 
per meta , perche si può ritenere composto di circa 
parti eguali , lo stesso solfo dorato fra gli emetici 
antimoniali è dei meno forti. Boerhaave nel pro- 
cesso a 14 de^li Elemento chimia tom. II. Opera- 
tionum chimicarum $ trattando dello zolfo dosato 
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cT antimonio fatto nelle maniere ordinarie , dice i 
Anlimunii sulphur auratum , id emeticam habet 
sed blandatn vim. Tutto questo pertanto ha indotti 
chimici rinomati a trascurare la purezza del cher- 
mes minerale. 

Nell'anno ijSg fu stampato ali* Haja un trat- 
tato di chimica di autore anonimo col titolo : Le* 
secreti de la chymie et de la pharmacie moderne 
fi e voi Ics . 

Fra le molte preparazioni di chimica farmaceu- 
tica delle quali in esso 8 insegnano le maniere di 
iarle , si trova anche quella per fare il chermes 
minerale come ha insegnato ir. Simone, 

11 processo in questo trattato descritto è lo stesso 
che Ceoffroy ha riportato nella sua opera Tractatus 
de materia medica già sopra enunciato. 

Soggiunge in seguito alla pag. 284 l' autore 
anònimo le sue osservazioni al processo suddetto , 
con le quali fa riflettere : 

i.° Che per ottenere la maggiore quantità possi- 
bile di chermes minerale , conviene che il solfuro 
d' antimonio da essere usato sia in polvere sottile : 
2.° che il credere preferibile l'alcali del nitro agli 
altri alcali fissi , come pure V abbruciare lo spirito 
di vino sopra il chermes già tatto , sono pregiudizi! 
da abbandonare. 

Propone in seguito la seguente più vantaggiosa 
maniera per fare il chermes minerale. 

Si prendono quattro libbre d'antimonio (cioè il 
solfuro ) ridotto in polvere sottile ; si fanno per 
mezz'ora bollire nella soluzione dì una libbra d'al- 
cali Esso fatta in tre Ubbie di acqua (1) ; si feltra 



(1) Per al, ali JUso in quel tempo si intendeva il sQt ocarbpnato. 
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la decozione bollente per carta stesa sopra cfue o 
tre colatoj di terra acciò essa con abbia , tempo a 
raffreddarsi. 

* Si lascia riposare il feltrato per 24 ore , poi si 
decanta il liquore cbiaro che sta sopra di una poi* 
fere rossa che e precipitata al fondo. 

* Con questo liquore sì fa bollire Y antimonio ri- 
masto indisciolto ; si fa colatura e feltrazione del 
liquore bollente come sopra ; riposo come prima ; 
separazione per decantazione della polvere precipitata 
dal liquore che sopra nuota , col quale si fa ancora 
per ia terza volta bollitura sul residuo rimasto , e 
colatura con feltrazione. 

Si riuniscono tutte le polveri che si sono separate 
Spontaneamente pel sólo raffreddamento dalle de< o- 
ziooi , e si mettono sopra un feltro di carta a sgoc- 
ciolare , tenendolo coperto con una tela. La pasta 
formata da essa si lascia essiccare, conservandola 
coperta , e stesa sopra una pietra calcare. 

Merita riflesso il vedere che nel mentre tutti i 
chimici convengono di lavare il chermes minerale , 
in qualunque modo esso sia fatto , e lo stesso vuole 
fr. Simone Dell'insegnare il suo metodo, questo au- 
tore trascura la lavatura , ed ordina il prosciuga* 
mento spontaneo all'ombra, e che la pasta sia stesa 
su di una pietra calcare. 

Dalla soluzione rimasta , fatta la separazione del 
chermes spontaneamente precipitato per il solo raf- 
freddamento, insega potersi fare la precipitazione 
del solfo dorato d'antimonio che contiene, versando 
in essa dello spirito di sale comune finche questo 
cagiona in essa della effervescenza e del turbamento. 
In questa maniera, esso asserisce, ti può facilmente 
preparare il chermes minerale in molta quantità; 



> 
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non dice però di unire ciò che J stato precipitato 
dall' acido muriatico al primo precipitato pel solo 
raffreddamento, ma prosegue ne' suoi riflessi dicen- 
do : Siccome in fondo il chermes minerale non è per 
niente diverso dal solfo dorato d' antimonio , pub 
essere usato in suo luogo , o per parlare più esat- 
tamente , può essere sostituita questa maniera di 
preparare lo zolfo dorato. 

Altra osservazione conviene fare al proposto pro- 
cesso dell' autore anonimo. Nel mentre che i chi- 
mici comunemente , a produrre la precipitazione dei 
solfi dorati d' antimonio , usano di un acido in ge- 
nere , e fanno scelta per lo pio del solforico diluito 
con acqua, o dell'aceto distillato, il nostro autore, 
esclusi gli altri , si serve del muriatico. 

Convien credere che questa scelta esclusiva degli 
altri sia con qualche motivo ragionevole dedotta 
dalla sperienza , la quale abbia ad esso mostrato , 
o che si ottiene maggiore quantità di solfo dorato, 
o che sia maggiormente colorito , o che finalmente 
essendo meno emetico degli altri solfi dorati preci- 
pitati con altri acidi , maggiormente si avvicini al 
chermes minerale. 

Oscura in passato poteva essere la cagione dì 
cotesti effetti che indussero lo scrittore a questa 
scelta , ma in presente , ammettendo la teoria di 
Davy su la natura dell' acido muriatico , diventano 
più verisimili i vantaggi che forse ha veduti dall' uso 
dell'acido muriatico per fare la precipitazione sud- 
detta del solfo dorato. 

Vuole Davy che l'acido muriatico sia la muria (i) 

(i) Davy chiama donno la base dell'acido muriatico, mail 
prut. Brugnatelli lo nomina murio. Si possono ritenere comò 
sinonimi. 



acidificata dall' Erogeno , nel mentre che gli acidi 
usati dai chimici per fare la detta precipitazione 
sono basi acidificate dall'ossigeno. La formazione 
della materia costituente taoto il chermes minerale , 
che i solfi dorati , che gli dà il colore , è il risultato 
dell' idrogeno unito al solfo costituente un acido 
particolare che non contiene ossigeno; quando l'a- 
cido precipitante il solfo dorato è composto , in vece 
dell' ossigeno , di idrogeno , una maggiore quantità si 
trova di idrogeno in contatto del protossido d' anti- 
monio neh" atto della operazione , quello cioè prò* 
veniente dalla decomposizione dell'acqua , e quello 
acidificante 1' acido muriatico , che disciogliendo il 
solfo genera maggior quantità di idrogeno solforato 
da unirsi al protossido d'antimonio. 

Le opinioni però e l'autorità dei chimici nomi- 
nati non permettono che in presente , in cui la 
chimica con le scoperte recenti somministra cogni* 
aioni più chiare su la natura dei risultati delle sue 
operazioni , si abbia ulteriormente a trascurare che 
il chermes minerale aia puro , e senza mescolanza 
di solfo dorato , giacche questi solfi dorati d* anti- 
monio , che in apparenza sono somiglianti al cher<* 
mes minerale , sono due cose distinte , conosciute 
tali ancora dai chimici antichi perchè hanno pro- 
prietà diverse essendo usate come medicamento , e 
si conoscono diverse altresì per qualità fisiche. 

Nel mentre però che la decisa e conosciuta pro- 
prietà emetica dei solfi dorati d' antimonio ha ri- 
tenuti molti dei chimici dal compiere la precipita- 
zione p dopo quella prodotta dal solo raffreddane nto 
della bollitura del solfuro di antimonio nel liscio 
degli alcali fissi s^ttocarbonati mediante 1' uso degli 
acidi nudi , dalla quale maniera risulta il chermes 



minerale imparo e misto , eome si è detto col solfo 
dorato ; Jo scarso prodotto ed incerto in quantità 
<3i chermes minerale che si ottiene con la sola ma- 
niera proposta da fr. Simon* , ha eccitati alcuni 
chimici a cercare come usando di qualche variazione 
nel metodo, escluso l'uso degli acidi, si potesse 
assicurare un esito più costante tanto nella quantità 
che nel colorito alla fabbricazione del chermes mi* 
nerale. 

Forse Geoffroy fu il primo che in una sua Me- 
moria inserita ne^li Atti della accademia delle scienza 
173/1 ha proposto al detto fine di premettere alla 
decozione del solfuro di antimonio nella lisciva al* 
calma la fusione di esso solfuro misto col sale al- 
cali sottocarbonato fisso. 

Si trova il proposto metodo nella Farmacopea di 
Londra 177 1 nel modo seguente (1). 

Due parti d' antimonio (solfuro) ed una di alcali 
fìsso in sale mescolati , si fondono in crociuolo. La 
materia stata fusa , poi diventata fredda , si pol- 
verizza , indi si fa bollire in molta acqua ; si feltra 
la decozione bollente. 

Si ripetono le decozioni sopra la stessa materia f 
e le feltrazioni fino a che la soluzione feltrata , 
per mezzo del raffreddamento , non fa più alcun 
deposito. Si separa indi la polvere rossa che spon- 
taneamente è precipitata. Con questo mezzo da un 
oncia di antimonio ( solfuro ) si ottengono sei dram* 
me di chermes minerale. 



(1) Pharmacopée du collège royal de médecine de Londre* ; tra- 
duite de l'anglois sur la seconde édition donnce avec des re- 
marquri par le ducfeur H. Pcmberton professeur en mede ciao 
aa college de Grasham. A Paris 1771. 

Z 



Pembertan cementatore della Farmacopea di Londre, 
al suddetto processo per , fare il chermes minerale 
dato da Ceoffioy , soggiunge : 

Alcuni artisti si accontentano di far calcinare 
leggiermente la mescolanza dell'antimonio e sale 
alcalino. In questo modo il chermes che si ottienm 
maggiormente si avvicina a quello fatto per mezzo 
della sola decozione. Quello ottenuto previa la fu- 
sione è maggiormente emetico. Le parti di questo 
ultimo sono meno sottili e meno dolci al tatto , nella 
qual cosa conviene ancora lo stesso GeofTroy. Nulla 
ostante questa diversità e modo di operare come 
medicamento, il chermes preparato per mezzo della 
fusione , è quello che più comunemente si trova 
p> esso degli speziali che lo vendono a basso prezzo , 
perchè loro costa poco , ma nello- stesso tempo in 
vece di un rimedio del quale non si vogliono che 
gli effetti dolci, si vedono prodotti dei contrari, che 
poi sovente sono attribuiti ad altre cagioni, e noa 
alla cattiva preparazione. 

Questi riflessi di Pemberton su la natura del 
chermes minerale stato fatto previa la fusione , non 
possono derivare che dalle osservazioni di fatto su 
l' uso medico dì esso , non sopra chimiche teoriche 
congetture. • 

Già si. sapeva che i solfi dorati sono emetici, 
pen he ciò fu sempre dal fatto confermato ; per con* 
seguenza non si potrà mettere in controversia che 
alcun p' co emetico abbia da essere il chermes mi- 
ne* ale allora quando contiene dello zolfo dorato che 
aia stato in esso introdotto quando la precipitazione 
spontanea fu proseguita dall' altra cagionata da uno 
degli acidi con cui si fanno i solfi dorati ; e quan- 
tunque questo chermes impuro sia meno emetico 
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del solfi dorati «empiici , non può però ciò nulla 
ostante essere paragonato e sostituito al chermes 
minerale puro. 

Quello finalmente, il quale quantunque fatto per 
mezzo della sola precipitazione spontanea , fu però 
premessa la fusione dei materiali destinati alla fab- 
bricazione , avendo la sperienza dimostrato essere 
qualche poco emetico , convlen credere che esso 
pure sia impuro , e che contenghi dello zolfo do- 
rato. Il forte calore sofferto dal solfo componente 
il solfuro di antimonio nel tempo della fusione può 
avere generato dell'acido solforico che rimane nella 
massa. Si vedrà in seguito che questo acido pro- 
duce lo zolfo dorato ancorché si trovi combinato 
con 1' alcali. 

Per la formazione pertanto del chermes minerale 
puro , e corrispondente a quello che si ottiene col 
processo proposto da fr. Simone , non sì deve nè 
compiere la precipitazione oltre della spontanea , 
usando degli acidi nella maniera con la quale si 
fanno i solfi dorati , nè premettere la fusione della 
mescolanza del solfuro di antimonio misto col sale 
alcalino fisso sottocarbonato. In quanto poi alla so- 
stituzione dell' alcali tratto dal tartaro bruciato , 
stata usata da Lemery t a quello che si ottiene dalla 
decomposizione del nitrato di potassa , questa non 
cagiona alcun divario nel chermes minerale ; sia 
esso fatto o con 1' uno , o con 1' altro , il risultalo 
è eguale. Egualmente è lo stesso l'usare il solfuro 
cT antimonio piuttosto in frammenti che in polvere 
sottile. 

Sussistono però tuttora nella esecuzione per fare 
il chermes minerale tanto col metodo di fr. Simone 
che di quello di Lemery quelle incertezze di risultato 
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nella quantità e nel colore del chermes che eoo 
essi si ottiene, le quali eccitarono i chimici a farà 
delle riforme ai loro processi. // dare un processo 
per ottenere costantemente il chermes minerale dello 
stesso colore ed eguale natura fu il soggetto del 
quesito proposto , corno ho già detto , dalla Società 
di farmacia di Parigi. 

E stato finora dai chinici ritenuto esaere i solfi 
dorati di antimonio , e fra questi il chermes mine- 
rale , la combinazione dell' idrogeno solforato al 
protossido d'antimonio. Da questa ipotesi fu da 
molti dedotta la conseguenza che tutte le volte che 
ai può effettuare una tale unione , il di cui risul- 
tato sia un protossido d' antimonio colorito in rosso 
ora più , ora meno carico , per cagioni non cono* 
■dote', ma che in fatti aieno sempre la stessa cosa. 
Questa ipotesi avrebbe tutto 1' aspetto di verità se 
il fatto delle rispettive proprietà medicinali non lo 
amentisse ; sebbene si osserva , non sono però questi 
soli i costituenti i solfi dorati ; altre sostanze ti 
concorrono non state finora considerate. 

Quando l' accidente ha portato che qualche chi- 
mico abbia fatto bollire in un lissìo alcalino sot- 
tocarbonato il solfuro d' antimonio , varie sostanze 
ai sono incontrate in contatto fra loro , e si sono 
formati dei nuovi corpi composti. Uno fra questi , 
che durante il calore bollente della mistura rima- 
seva perfettamente sciolto , nel diventare freddo del 
lissìo compare in forma di una materia solida , pol- 
verosa | sottile , rappresentante una fecula, con spon- 
tanea precipitazione , di colore rosso , alla quale , 
separata dal restante fluido , ed essiccata , fu dato 
il nome di chermes per cagione del suo colore, e 
ài minerale perchè la base di esso si a ritenuta 
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èssere H metallo antimonio. I composti del quali 
questo chermes è formato , sono corpi che si sono 
generati nell' atto della operazione mediante il tro- 
varsi fra loro in contatto varie sostanze o semplici, 
e meno composte , che prima erano sotto altra forma. 

Finché si è voluto soltanto rinnovare ciò che in 
confuso ha l' accidente fatto nascere , variando sol- 
tanto i modi coi quali eseguire l'operazione, senza 
a parte a parte osservare 1' andamento di essa , sem- 
pre si sono avuti multati incerti ; ed incerti sono 
essi pure ancora quando non si fa variazione alla 
prima accidentale operazione con la quale si è fatto 
il chermes minerale. S'incontrano ancora io questo 
modo varii accidenti non preveduti che mutano il 
multato , senza sapersi la cagione. Conviene divi- 
dere a parte a parte 1' operazione , ed esaminare gli 
effetti che nascono dal contatto delle diverse sostanze 
che sono impiegate alla formazione del chermes. 

Circa 25 parti di solfo e j5 d' antimonio me- 
tallo sono i componenti di ioo parti di solfuro 
<T antimonio nativo. 

L' unione dell' alcali fìsso di potassa o di soda 
che non sieno carbonati al solfo , genera un corpo 
composto , cioè il solfuro di potassa o di soda ; 
questa unione si fa in due maniere, o mediante la 
fusione dei materiali solfo ed alcali in sale fatta 
dal calore, o mediante soluzione dell'alcali nelT ac- 
qua , e bollitura del solfo in questa soluzione. Una 
massa salina nasce nel primo caso ; un liquore ac- 
quoso , nel quale sta in soluzione il solfuro , nei 
secondo caso, ma con delle mutazioni. 

I solfuri alcalini suddetti in massa stati fatti pei 
fusione , stando esposti all' aria assorbiscono P umi- 
dità di essa , cangiano di natura , il loro colore 
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bruno e i muta in verde , il suo odore di zolfo ti 
cambia in quello d' idrogeno solforato. Questa - mu- 
tazione proviene dalla decomposizione dell' acqua 
etata da loro assorbita ; 1' ossigeno di essa forse si 
unisce ad una porzione del solfo , e forma un os- 
sido di solfo ; ma di certo l' idrogeno reso libero 
si unisce ad altro zolfo , per cui nasce l' idrogeno 
solforato ; più prontamente tutto questo si effettua 
se la massa è inumidita con acqua. 

Non gli alcali puri soltanto fusi con lo zolfo 
diventano solfuri salini, ma ancora quando sono 
carbonati ; V azione del calore -bastante a fondere 
la mescolanza delle due sostanze, decompone il 
carbonato , converte in gas V acido carbonico , ed 
unisce r alcali puro allo zolfo ; ciò però si effettua 
successivamente e mediante calore continuato. 
9 11 solfuro alcalino pertanto in contatto dell'acqua 
diventa idrosolfuro, cioè un corpo maggiormente 
composto , nel quale vi è il solfo combinato a tre 
diverse sostanze, all'ossigeno dell'acqua, all'idro- 
geno della stessa , ed al sale alcali puro. Questo 
Corpo composto è solubile perfettamente nell' acqua. 

V idrosolfuro , per fare il quale si richiedono due 
operazioni , si fa in una sola , quando si fanno 
l^llire nell'acqua lo zolfo e gli alcali nudi; in 
questo tempo si decompone una porzione dell' acqua , 
nasce il corpo quadruplo nel quale si trovano lo 
zolfo , V alcali , T ossigeno e l' idrogeno. 

Gli alcali fissi non carbonati hanno la stessa di- 
sposizione a prendere unione con lo zolfo anche 
quando questo si trova precedentemente unito con 
1> antimonio nello stato di solfuro , e formare dei 
solfuri alcalini antimoniali. Si effettua questa unione 
tutte le volte che essendo in contatto il solfar* 
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antimoniato con l' alcali fisso privo onninamente dt 
acido carbonico , la mescolanza è da bastante ca- 
lore messa alla fusione. 

La massa che risulta dalla Fusione composta del 
doppio solfuro d'antimonio e di alcali fisso, essendo 
posta a bollire nell' acqua , produce , come si è detto 
fare il solfuro semplicemente alcalino , la decom- 
posizione di una porzione di aequa. L'ossigeno 
componente di essa si unisce all' antimonio metallo , 
che diventa protossido, e l'idrogeno al solfo; per 
la quale unione si forma l' idrogeno solforato. Que- 
sto composto di solfo ed idrogeno avendo le pro- 
prietà di un acido deciso (acido idrotionico ), unen- 
dosi al protossido d'antimonio , lo converte in una 
sostanza salina, ed il risultato della bollitura è una 
soluzione d' idrosolfuro di potassa e di antimonio, 
che sta permanente in questo stato di liquore, an- 
che nella temperatura ordinaria naturale , finché 
qualche nuova sostanza che si introduca in essa so- 
luzione, non cagioni dei cambiamenti. 

Quando alla soluzione dell' idrosolfuro di alcali 
fisso e di antimonio si uniscono alcuni degli acidi 
in passato conosciuti (i) , si fa della effervescenza, 
si produce del gas idrogeno solforato che la cagiona, 
il quale si spande per l'aria. Non si sa se questo 
;as provenghi da nuova decomposizione dell' acqua 
di cui r idrogeno si unisca allo zolfo , e si generi 
altro idrogeno solforato nello stato gassoso , o pure 
se unendosi l' acido all' alcali fisso , che già era 



(i) Gli acidi dai chimici in passato stati usati per epiesta 
operazione sono il solforico , il muriato, l'acetico. Il muria- 
tico ossigenato , dopo le osservazioni state fatte da Davy Su di 
esso , non si deve annoverare fra gli acidi ; in fatti noa è atta 
a precipitare i iolfi dorati di antimonio. 
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Unito all'addo idroli onice, V obbliga ad abbando- 
narlo, e questo divenuto nudo si converta in gas? 
il risultato certo però è un copioso svolgimento di 
qncsto gas che si spande per l'aria* e che nel 
sortire dal liquore produce 1 effervescenza. 
* .41 protossido di antimonio , che è una parte del- 
l' idrosolfuro composto di alcali fisso e di antimo- 
nio , non abhandona il suo acido idrotionico , ma 
diventa un corpo insolubile, che compare nel fluido 
in forma di una polvere che sta sospesa in esso , 
di colore d'arancio, la quale separata ed essiccata 
è quel protossido d' antimonio idrosolforato chiamato 
solfo dorato di antimonio. 

Noti in questo modo succede quando l 1 alcali 
Esso stato fuso col solfuro d' antimonio è in parte 
carbonato , come sono i sali alcalini tratti o dalla 
decomposizione del nitrato di potassa o del tartaro 
bruciato , o dalla soda , o potassa del commercio 
tratta dalle ceneri dei vegetali in genere. 

11 calore che mette alla fusione la mescolanza , 
obbliga parte dell' acido carbonico a staccarsi dal- 
T alcali , è la presenza dello zolfo lo promove mag- 
giormente ; per la quale sottrazione una parte del- 
l' alcali diventa nudo , si combina col solfuro di 
antimonio, e si genera il solfuro a due basi, alfa- 
lino ed antimoniato , ma rimane tuttora nella massa 
porzione dell'alcali carbonato, cioè con dell' acido 
carbonico. 

Due parti di solfuro d' antimonio in polvere , ed 
una di sottocarbonato alcalino in sale , furono dai 
chimici ritenute essere le proporzioni più adattate 
per ottenere , mediante bollitura da essere fatta 
.della massa risultante dopo la fusione , una soluzione 
di idrosolfuro alcalino antimoniato. 



In questo caso esiste nella massa , oltre quello 
che si trova allorché l'alcali stato fuso col solfuro 
di antimonio era puro , dell 1 acido carbonico unito 
all' alcali fisso , e la soluzione fatta per mezzo della 
bollitura neir acqua , la quale essendo bollente ed 
in tale stato feltrata, è trasparente, si turba spon- 
taneamente diventando fredda ; si forma in ef»a una 
polvere rossa più colorita di quello che siano i 
solfi dorati. Questa, separata ed asciugata, è quel 
protossido d' antimonio idrosolforato , al quale fu 
dato il nome di chermes minerale fatto mediante 
previa fusione del lì solfuro d' antimonio ed alcali 
sottocarbonato , detto per via secca. 

Resta ora da osservare , se l' acido , del quale si 
è fatto uso per fare la precipitazione del solfo do- 
rato (V antimonio nella maniera antica , e se V acido 
carbonico che la cagiona quando si fa il chermes 
minerale , con l' apparenza di spontanea promossa 
dal solo raffreddamento , diventino parte costituente 
dei precipitati suddetti , o se siano soltanto stru- 
menti e mezzi coi quali è tolta all'alcali fisso puro 
la facoltà di tenere .sciolto nell' acqua 1' idrosolfuro 
antimoniato che si è formato. Quantunque il saperlo 
con precisione non sia facile , un fatto però che 
risulta da uno sperimento , fa supporre che 1' acido 
veramente concorra a lare parte costituente i detti 
precipitati , rendendoli più o meno insolubili a se- 
conda della qualità e natura dell' acido che si è 
unito. 

Per fare l' idrosolfuro alcalino di solo solfo , si è 
veduto non essere necessaria la previa fusione dello 
zolfo col sale alcali ; lo stesso è per fare l' idrosol- 
furo antimoniato. 

Quando in una soluzione di un alcali fìsso puro 
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ai fa bollire il solfuro eli antimonio in polvere^ 
questo si scioglie nelle proporzioni corrispondenti 
alla capacita delle rispettive sostanze ad unirsi. La 
soluzione è limpida, e rimane tale ancora ditenuta 
fredda ogniqualvolta nell' alcali noù vi sta qualche 
acido | il quale per essere in . picciola quantità sia 
occulto. « 

Se in qu està soluzione sì mette un acido nudo * 
ai genera ano dei solfi dorati di antimonio; questo 
fenomeno però si vede effettuarsi ancora dagli acidi 
già combinati agli alcali. . . 

Fu da Glaubero usata , per la precipitazione del 
solfo dorato , una soluzione di cremore dì tartaro (l) j 
ma la natura di questo sale , in cui 1' acido tarta- 
rico è in eccesso , lascia il dubbio che solo 1* ec- 
cesso dell' acido sia. quello che cagiona la precipi- 
tazione 

Nella soluzione d' idrosolfuro cT antimonio diven- 
tata fredda , e feltrata , ho messe distintamente le 
soluzioni di solfato di potassa , di mariato di soda , 
e di nitrato di potassa perfettamente neutri : tutte 
hanno precipitato lo zolfo dorato nulla ostante la 
nessuna mutazione di forza cagionata da loro all'al- 
cali puro che lo teneva in soluzione , per essere in 
questi sali neutri gli acidi già neutralizzati dai ri- 
spettivi alcali. 

Se per tanto questi sali non potevano mutare la 
capacita degli alcali puri a tenere in soluzione il 
protossido idrosolfurato d'antimonio che stava già 
antecedentemente in soluzione , non ai può attribuire 



(i) Si trova questo nei commenti fatti da Pembertan alla 
irmacopie dn collègt rvjral de midecint de Londres iom. D» 
pag. 686. 
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(he agii acidi componenti i detti salì neutri la ca- 
gione , per la quale il protossido d' antimonio idro- 
aolfurato ha cangiato di natura con unirsi a cadauno 
di essi t e formare in tal modo un nuovo sale coni* 
posto di protossido d' antimonio e dei due acidi , 
r idrotionico , e di quello aggiunto che componeva 
il sale neutro. Questo composto è di natura per 
modo poco solubile, che in molta parte si separa 
dal fluido e compare in forma di precipitato. 

Posto per tanto che i nominati sali neutri hanno 
potuto precipitare lo zolfo dorato per la verisimile 
cagione suddetta , si vede chiaramente perchè quando 
il lisslo alcalino , nel quale si fa bollire il solfuro 
polverizzato di antimonio , non è formato di solo 
alcali, ma di un alcali sottocarbonato (i), si ge- 
nera primo un idrosolfuro alcalino ed antimoniato 
solubile prodotto dalla porzione di alcali puro con- 
tenuto nel lissìo suddetto ; poi unendosi a questo 
1' acido carbonico del restante alcali che è piena- 
mente carbonato , risulta il protossido di antimonio 
combinato nello stesso tempo a due acidi , all' idro- 
tionico (idrogeno solforato) , ed al carbonico j e farsi 
in tal modo il chermes minerale , nella maniera con 
la quale i sali neutri composti dagli altri acidi 
fanno i solfi dorati. 

Premesso in tal modo che i solfi dorati ed il 
chermes minerale siano l' unione dei due acidi al 
protossido di antimonio , si vede come dalla diver- 
sità del secondo acido , che oltre deli' idrotionico 
si unisce al protossido suddetto , ne debbono risul- 



(i) Quando l'alcali è dot rutto carbonato 4 non ?i genera al- 
cuna 'soluzione del .off ino di antimonio. 
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tare sali di diversa natura e di diversa proprietà r 
corrispondenti alle proprietà del detto acido. 

Si tede in fatti che i solfi dorati hanno , oltre 
delle qualità medicinali , anche il colore meno ca- 
rico di quello del chermes minerale , e fra i solo: 
dorati , quello precipitato dall' acido muriatico è 
maggiormente colorito che quello del solforico. Forse 
1' essere questo acido composto d'idrogeno, invece 
che gli altri lo sono di ossigeno , ne può essere la 
cagione. Per questo maggior colore fu prescelto 
V acido muriatico per terminare la precipitazione al 
lissìo da cui era già precipitato spontaneamente col 
raffreddamento il chermes minerale dell' autore dei 
Secreti di chimica ài sopra nominato. 

Tanto il chermes minerale , che i solfi dorati sono 
solubili neir acqua allorché questa sia in sufficiente 
quantità ; ma la loro solubilità non è eguale in tutti. 
La sola infusione nell' acqua distillata è sufficiente 
acciò 6Ì sciolga in essa una porzione di chermes ; 
e lasciando che il chermes minerale mescolato al- 
l' acqua cada al fondo la parte non disciolta , il 
fluido che sta sopra , è biancastro e torbidetto ; non 
così è del solfo dorato precipitato dall' acido solfo- 
rico , l'infusione di esso nell'acqua non basta alla 
di lui soluzione ; limpida resta 1' acqua in cui fu 
esso mescolato dopo essersi deposto lo zolfo dorato 
che fu in essa stempralo ; ma se si fa bollitura del- 
l' acqua in cui vi sia stemprato dello zolfo dorato , 
poi si feltra la bollitura per carta , il liquore fel- 
trato diventando freddo acquista un color torbido 
e biancastro. 

I solfi dorati , ed il chermes minerale acciò in 
loro esista il colore proprio , è necessario che le 
proporzioni dei due acidi siano in una data quan- 



tira determinata. Quando si fa la precipitazione dei 
solfi dorati , nel primo formarsi di essi , ai protos- 
sido d' antimonio si unisce molto acido idrotionico , 
il quale dà al protossido un colore rosso vivace. Se 
dopo questa prima formazione si prosegue colf ag- 
giungere nella soluzione antimoniata altro dell' acido 
precipitante , si rinnova la precipitazione ; ma il 
precipitato è meno colorito , maggiore è la quantità 
dell'acido precipitante che si unisce all'antimonio, 
pel quale diminuisce la porzione dell' acido idrotio» 
dico colorante , ed il precipitato secondo è meno 
colorito del primo , e meno ancora colorito diventa 
il terzo. 

Da questi costanti effetti ha origine la distinzione, 
che dagli antichi si faceva dei divelti sciti dorali 
usati in medicina , che si nominavano delia prima , 
della seconda , e terza precipitazione , ai quali at- 
tribuivano diversità di forza emetica. 

Lo stesso succede quando nel fare il chermes mi- 
nerale nel modo che sono per proporre dividendo 
le operazioni , si introduce una maggiore quantità 
di acido carbonico che sumeri la giusta proporzione 
di esso con l' acido idrotionico. 

Se nella infusione fatta del chermes minerale nel- 
l' acqua, la quale lisulta torbida e biancastra , op- 
pure nella bollitura del solfo dorato , la quale fel- 
trata calda è limpida , e diventando fredda è egual- 
mente torbida , si mette altro acido , si ecciu-nna 
precipitazione , ma di una materia polverosi bianca. 

L'acido che si aggiunge obbliga l'acido idrotio- 
nico ad abbandonare il protossido d'antimonio, su- 
bentrando esso al suo luogo , ed il precipitato non 
è più colorito ; il colore rosso deriva come si è 
detto dal solo acido idrotionico. 




Dalle premesse osservazioni risulta che tanto i 
solfi dorati d'antimonio quanto i chermes minerali 
ai debbono riguardare nel numero dei tali composti 
di due acidi e doppia base. 

Finché il metallo antimonio ed il solfo sono fra 
loro soltanto uniti , formano un solfuro insolubile 
nell'acqua ; quando a questo solfuro, mediante fusione, 
si unisce dell' alcali che non contiene acido carbo- 
nico , il solfuro diventa con doppia base , cioè al- 
calina e metallica , ed allora esso è solubile ; ma 
nell'atto della soluzione nell'acqua, questo solfuro 
doppio cangia natura ; Y acqua si decompone in 
parte, l'ossigeno di essa si porta su del metallo, 
* lo rende protossido , X idrogeno si onisce a del 
solfo , e nasce l' idrogeno solforato. Questo nuovo 
composto , cioè l' idrogeno solforato che io presente 
ai sa essere un acido ( acido idrotionico ) , si com- 
bina col protossido d' antimonio e si formano il sale 
idrotionato di antimonio , ed insieme V idra tio nato 
alcalino , i quali sono solubili entrambi nell'acqua , 
e tuttora permanenti in soluzione. Introdotto nella 
soluzione un altro acido , questo ti cagiona la mu- 
tazione che lo rende un sale quadruplo, nel quale 
stato la sua solubilità nell' acqua , che prima era in 
lotte le proporzioni , si muta in una limitata ora 
maggiore ed ora minore secondo la natura dell' a- 
cido che gli si è unito. 

Osservati sotto questo aspetto i solfi dorati d'an- 
timonio in genere , compreso fra questi anche i 
chermes minerali , facilmente si rileva la cagione 
del divario che i rispettivi hanno fra loro nelle 
virtù medicinali , e nei loro colori e quantità di 
prodotti risultanti dalle diverse operazioni; cadauno 
ha fra i suoi componenti un acido particolare e distinto. 



Il 

Non erano pero possibili tali osservazioni , finché 
sconosciuta era f esistenza di un acido ne^li alcali 
comuni tanto vegetale che minerale, i sottocarbonati 
di potassa e di soda. 

Limitando ora le osservazioni al solo chermes 
minerale , e sul modo di formarlo , si vede che 
l'accidente fu quello che vi ha dato 1' ondine. 
Lemery ha fatto bollire il solfuro il' antimonio nella 
soluzione dell' alcali sottocarbonaio tratto dal tartaro 
bruciato ; altro chimico ha faito bollitura dello stesso 
solfuro nel liquore di nitro slato fissato dal cai bone 
acceso. Questi due alcali, diversi soltanto di nume , 
sono sottocarbonati; contengono ed il carbonaio al- 
calino, e l'alcali nudo nello stesso tempo; la por- 
zione alcalina pura si unisce al solfo ed all' anti- 
monio , e mette in soluzione il solfuro. L' acqua 
decomponendosi somministra 1' ossigeno al metallo 
per diventare protossido ; 1' idrogeno della stessa 
combinandosi allo zolfo fa nascete l'acido idr< t io- 
nico ; in tal modo sarebbe formata la sola combi- 
nazione del protossido d'antimonio all'idrogeno sol- 
forato e solfuro alcalino ; ma trovandosi nell' alcali 
ancora 1* acido carbonico , si unisce questo al re- 
stante , e resta formato il sale quadruplo composto 
di solfuro alcalino , idrogeno solforato , protossido 
d' antimonio ed acido carbonico. 

1/ esito però della operazione eseguita in tale 
maniera è sempre incerto e per la quantità del 
prodotto, e pel colore dello stesso. 

1 nominati corpi , che concorrono come parte 
costituente il chermes minerale, sono corpi composti 
che si formano nell' atto della operazione stessa ; la 
loro quantità e le proporzioni che le formano hanno 
immediata relazione coi materiali che si impiegano , 
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e questi non sono sempre gli stessi anche Sotto 
V eguale volume , o peso. 

In questi ultimi 'tempi si è introdotto di usare , 
in vece del sale sottocarbonato fatto dal nitro fis~ 
sato per mezza della accensione del carbone , o di 
quello tratto dal tartaro abbruciato , o dai prove- 
nienti dello stesso ( allume di feccia , o ceneri eia- 
veliate ) , quell' altro sale che in commercio si chia- 
ma potassa. Questo sale che in apparenza sembra un 
«ottocarbonato di potassa eguale ai suddetti, non 

10 è sempre in fatti , o min esse ancora le falsi Sca- 
gioni , che alcune volte per viste di guadagno si 
fanno nello stesso , massime col muriato di potassa 
risultante in Germania dalle fabbricazioni del sapone. 

Dalle analisi fatte dai chimici su le diverse po- 
tasse del commercio , che si trovano descritte nei 
trattati di chimica , si rilevano le diversità delle 
proporzioni delle parti che le compongono e dei 
•ali che accidentalmente contengono le varie dette 
potasse, estranei all'alcali sottocarbonato, e segna- 
tamente nella maggiore o minore quantità dell' al- . 
cali puro che lo costituisce sottocarbonato. • 

Se nella potassa suddetta vi è bastante alcali 
paro per unirsi al solfuro , e renderlo solubile , la 
soluzione si effettua nella quantità corrispondente 
alla capacità ; ma se è molto carbonata la potassa , 

11 solfuro d' antimonio resta indisciolto. Come pure 
nulla ostarne la quantità sufficiente d'alcali puro a 
dare la solubilità al solfuro , si trova nel restante 
alcali carbonato una quantità di acido carbonico 
che supera la proporzione con la quale i due acidi 
idrotionico e carbonico debbono stare insieme uniti 
ai protossido d* antimonio ; V acido carbonico scac- 
cia dal protossido d' antimonio parte dell' acido idro- 
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tionlco, dal quale unicamente deriva il colore del 
chermes, ed il chermes t'Impallidisce, nella stessa 
maniera che allora quando si precipitano i soln dorati 
con gli acidi , il primo solfo dorato è molto colo- 
rito , e si scolora di mano in mano quello the si 
fa precipitare in seguito per V accennato motivo. 

Si è già veduto come anche i sali estranei quan- 
tunque neutri , che vi possono essere nella potala 

del commercio, concorrono a far precipitare il solfo 
dorato. 

Anche la decomposizione dell' acqua che deve 
•ffettuar>i allorché in essa si fanno bollire del sol- 
furo d antimonio con V alcali sotiocarbonato , deve 
«e.essariamente essere nella quantità relativa alle 
quantità dell'alcali puro che ha sciolto il solfo; 
perciò, se da essa poco idrogeno solforato si è 
prodotto , perchè poco solfuro alcalino si è formalo 
sussistendo ne» restante alcali molto acido carbonico 1 
questo superando la proporzione fra di sè e l'acido' 
idrotionico necessaria a dare al protossido d' anti- 
monio „ n bel colore, risulta esso pallido, perchè 
il carbonico, che non colorisce , supera l'idrotionico 
colorante. 



Si ripara a queste accidentali sproporzioni divi- 

dendo le operazioni. 

La prima è quella di assicurare la soluzione del 
•olf'iro di antimonio con falcali puro facendo bol- 
litura di esso , premesso che sia fatto in polvere 
per presentare la maggior superficie possibile di 
solfuro all'alcali puro. 

Quantunque i chimici in presente siano dì senti- 
mento che egualmente alla formazione del chermes 
minerale servano gli alcali scttorajbonati di potassa 
che quelli di soda , per ai teoermi più strettamente 

3 
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il metodo di fr. Simone , preterisco Y alcali di po- 
tassa , ma della qualità che sia estratto dal tartara 
bruciato , o dall' allume di feccia , o ceneri clavel- 
late (t> 

Si fa lissìo puro dell'alcali sottocarbonato me- 
diante metterlo in contatto della calce nella maniera 
consueta usata alla formazione dell' alcali caustico. : 
Si concentra questo lissìo alla gravità specifica mi- 
surata con 1' areometro di B, di gradi 45. 

In vaso di ferro si fa mescolanza di once 12 di 
questo lissìo , ed altrettanto di solfuro di antimonio 
in sottil polvere; si mette la mistura alla evapo* 
razione , sempre movendola con ispatola di ferro 
fino alla riduzione di una poltiglia (2). 

Si fa mescolanza di circa 40 libbre di acqua 
comune con libbre 6 di acqua di calce. La mistura 
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(1) Si è fatto osservare che alla precipitazione del solfo do- 
rato <i" antimonio non solamente valgono gli acidi nudi, ma 
anche quando sono uniti agli alcali nello stato di «ale neutro. 

Le diverse potasse del commercio , anche le non falsificate, 
contengono del solfato e del muriate. Nel dizionario di K le- 
protti si trova la tavola delle loro proporzioni relative alla 
qualità delle potasse che il commercio manda dai vani paesi 
ove si fanno. .Si veda 1' articolo Potassa, 

Cosi la soda comune del commercio, contiene del solfato ò 
del muriato. Vedasi l'articolo Soda. 

Trovandosi di questi sali nel lissìo , nel quale deve poi boi* 
lire il solfuro di antimonio , conviene far conto ancora di questi 
aali neutri quando si fa il chermes minerale con una sola 
operazione. Cosi pure quando alla bollitura nell'acqua è stata 

£ remessa la fusione del solfuro di antimonio con la potassa o 
t soda vvt tucai bonati , nell'atto di questa fusione si sarà for- 
mato dviV acido solforico , che combinandosi nello stesso tempo 
all'alcali rispettivo , formerà del solfato o di potassa o di soda. 

(-) In questo modo si induce nella materia il maggior calore) 
possibile a cui può essa arrivare senza il pericolo che tm 
maggior calore , come quello con cui la si fonde, possa gene- 
rare dell'acido solforico. Fu già questa maniera rilevata da 
Pembcrton nella ciuta farmacopea di Londra* 
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e? fa torbida. La a! feltra per carta. Io questo modo 
ai rende pura bastantemente l' acqua comune , per 
le seguenti operazioni , quando non sì ba per esse 
o l' acqua di pioggia o la distillata. Giova che 
1' acqua non abbia del sopracarbonato di calce. 

Si mettono libbre do di questa acqua sopra la 
poltiglia suddetta , e si fa bollitura per mezz* ora , 
indi colatura per mezzo di feltrazione da una tela 
di lino sottile e doppia v e decantazione della ma* 
feria che rimane indisciolta , sopra della quale si 
fa bollitura con altre io libbre di acqua suddetta 
per altra mezz' ora di tempo , e colatura come so- 
pra essendo bollente. 

Nel diventare Fredde le colature , alcune volte si 
fa in esse ora più , ora meno una precipitazione 
spontanea d idrosolfuro poco solubile di antimonio. 
Se 1 alcali stato adoperato fu tratto dal tartaro bru- 
ciato , o dalle ceneri clavellate , questo idrosolfuro 
h un chermes minerale , derivante da pievi la por- 
zione di acido carbonico tuttora rimasto unito al- 
l' alcali t giacché la calce non ha la forza di levare 
le ultime parti di acido carbonico che stavano unite 
all' alcali suddetto , e può essere lasciato nella so* 
luzione. Se l' alcali reso puro con la calce era la 
potassa del commercio , vi è dubbio che questo 
spontaneo precipitato derivi dai sali neutri in esso 
contenuti. Volendo operare con la somma esattezza 
sarebbe da essere levato ; la poca quantità però di 
esso fa che possa essere trascurata. 

Si sciolgono in libbre 4 acqua comune libbre 3 
di sale sottocarbonato alcalino tratto dal tartaro 
bruciato , o dalle ceneri clavellate , e si fa feltrazione 
per carta. Si dirà in seguito come si abbia a fare 
questo tale acciò sia bastantemente carbonato. 
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Nel vaso di ferro ben mondo si fanno bollire le 
colature del solforo dì antimonio ed alcali caustico 
fino alla riduzione di libbre 6 ; si versa in essa la 
soluzione del -carbonato alcalino feltrato, e si lascia 
ribaldare la mistura fino al principio del bollimento 
tenendo coperto H vaso. Si leva subito dal fuoco ^ 
e si lascia che U tutto diventi tiepido , conservando 
coperto il vaso. 

Si agita la mistura del chermes precipitato spon- 
taneamente e dei liquore , e si versa in vaso di 
vetro, o di terra vetrificato. 

Si lascia il tutto per circa i5 o più giorni; poi 
stesa sopra di un tclajo una tela di lino doppia e 
sottile , si feltra la detta mistura per separare dal 
liquore salino il chermes minerale concreto. 

Si move la materia rimasta sul feltro con eoo* 
chiajo {li legno , e si promove in tal modo lo sgoo 1 
ciolamento del liquore; poi stringendo la tela, che 
involge la pasta , si fa sortire quanto si può del 
fluido. . « 

Quando la pasta del chermes è diventata in tal 
modo consistente , si stende di nuovo la tela sul 
telaio , e si dilata la pasta ; si versano su di essa 
circa tre once di acqua distillata fredda. , L gocciolata 
questa, si versano altre tre, once di acqua. 
•• Passata che sia questa seconda lavatura, si stringe 
di nuovo la tela per obbligare a sopire l'acqua di 
essa , e renderla più che si può consistente. 

Si versa di poi la pasta diventata solida in un 
foglio di carta sugante, e fatto di essa un involto, 
•i rivolge io un altro foglio della suddetta carta. 

Resosi questo secondo foglio bagnato, si leva 
dall' involto , e s* gliene sostituisce un altro. Si 
replica il levare il foglio di carta bagnato e sostU 
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turione di un nitro asciutto , ne mai sì dovrà esporre 
l'involto ne alla stufa, ne in luogo riscaldato al di 
là della temperatura dell'atmosfera ordinaria della 
stagione. 

Si arriva in tal modo a procurare il totale es- 
siccamento al chermes fino a renderlo polveri cabile , 
nel quale stato si ripone in vaso di vetro da esser* 
conservato chiuso. 

Le proposte proporzioni di materiali da esser© 
impiegali alla formazione del chermes con riparlili 
e successive operazioni , se non sono della esattezza 
precisa, sono però le prossime risultanti da replicati 
sperimenti. Le dosi dell' acqua sono ad arbitrio del- 
l' operatore. Sembrerà a primo aspetto soverchia la 
quantità del solfuro di antimonio perchè di esso ne 
resta una gran parte iniis' iolto , ma interessa , pei 
avere la maggior quantità del sale quadruplo idro- 
solfuro antimoniato alcalino carbonato , che nella 
prima decozione in cui manca 1' acido carbonico 
non vi rimanga alcali nudo y ma che sia to- 
talmente l' alcali saturato dal solfuro d' antimonio 
fino a non poterne più sciogliere , altrimenti la por- 
zione di alcali nudo scioglie il chermes minerale 
che in seguito è precipitato dall' acido carbonico. 
Per assicurare questa saturazione giova il perdete 
una porzione di solfuro d' antimonio , essendo ancora 
di poco costo. 

Ho fatto riflettere che V autore del trattato di 
chimica e di farmacia intitolato / secreti della chi- 
mica icoperti , dopo aver proposto un metodo di 
fare il chermes minerale con profitto, non fa lava- 
tura del chermes ottenuto , né lo espone ad un ca- 
lore promosso artificialmente , ma lo fa asciugare 
mediante prosciugamento spontaneo steso sopra una 
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pietra calcare* Non bastantemente conosciute nei 
tempi di questo scrittore le teorie di chimica, i 
suoi insegnamenti sono i risultati della di lui spe- 
r icnza , i qua i hanno potuto non essere da esso 
dimostrati teoricamente ; su di questi al predente si 
possono fare delle congetture. Si e osservato che la 
precipitazione del residuo di idrosolfuro alcalino 
d'antimonio, che rimane in soluzione nel liquore , 
nel quale si e spf mancamente precipitato il chermes 
minerale, e che da altri chimici impropiiameute si 
v<le\a fatta per mezzo o dell'acido solfoiico allun- 
gato e on a< qua , o con aceto difilato, esso la vuole 
eseguita esclusivamente dall'acido muiiatieo. Si sa 
in presente che t on essendo questo acido formato 
dall'ossigeno, cerne lo sono gli altri usati , ma bensì 
dall' idrogeno , si uniforma esso in parte a quello 
che nel chermes sta unito al protossido d' antimo- 
nio , rio?' all' acido idrotinnico composto anch' esso 
dall' idrogeno che ha acidificato lo zolfo , nella ma» 
n'era che l'idrogeno nell'arido muriatico acidifica 
la muria. Per questa uniformità di principio acidi- 
ficante che si trova nei due acidi , idroti. nico e 
muriatico , il solfo dorato precipitato dall' acido mu- 
riatico risulta maggiormente colorito , e forse meno 
emetico di quelli precipitati da un acido composto 
dall' ossigeno. 

Manifesta parimente in og*i si vede la cagione 
per la quale detto chimico anonimo non ordina di 
Ufe* r 6i riè indegna di espone ad un ma^!»ior calore 
4e\ naturale il chermes minerale per 1' essiccamento 
di esso. 

I no dei pregi che deve avere il vero chermes 
minerale è quello di essere colorito di un rosso 
Irono. Quest» colore lo diversifica dai solfi dorati 
d' antimonio che sono di un rosso chiaro* 
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Compare, nel primo formarsi del chermes mine- 
rale, in forma di una polvere sospesa nel liquore 
in cui si genera , di un bel colore paonazzo , i( 
quale alcune volte si diminuisce nell' atto del pro- 
sciugamento , ed arriva lino a coprirsi la massa di 
esso di punte biancastre quando l' essiccamento è 
* promosso dal calore, per cui risulta poi in totalità 
di colore pallido quando si fa di esso una sol 
polvere. 

Ritenuta al chermes minerale ed ai solfi dorati 
la qualità salina, perchè composti di due aridi, e 
due basi, del protossido cioè d'antimonio, e: di un 
alcali , combinati agli acidi idrotionico che li co- 
lorisce più o meco in rosso, e dell'altro àrido, 
che loro ha data la proprietà di essere un sale 
poco solubile , quando che prima di questa unione 
secondaria , allorché il solo acido idrotionico era 
unito all'alcali ed al protossido y era solubile in tutte 
le proporzioni di acqua , alla compiuta sua esistenza 
gli si compete lo stato che è essenziale ancora 
agli altri sali. < • A 

Alla formazione di un sale che abbia la sua 
particolare forma , la quale gli dà il proprio ca- 
rattere esteriore , è necessaria l'unione allo stesso 
di una data quantità di acqua , che si chiama acqua 
di cristallizzazione. 

Proust dice che quest'acqua, la quale è essen- 
ziale alla natura compiuta de' sali, è egualmen- 
te essenziale alla natura particolare di alcune so- 
stanze formate con ossidi metallici, allorché q 
stì sono precipitati da una soluzione che di cs*i 
fu fatta da un acido , nel quale precipitato questa 
porzione di acqua è una parte costituente neces- 
saria per la loro forma e colore. Per questa in* 
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dispensabile unione sì fatti corpi o sostanze io dei ty 
Stato le ch'ama idrati,- > u. 

Se a tali sostante è tolta quest'acqua, can- 
giano essi di figura, e restano soltanto ossidi me* 
fallici, in quella stessa maniera che i sali con 
l'acqua di cri,, tali iizazione hanno cadauno la loro 
particolar forma , ed in vece diventano una materia * 
«alina informe quando ai sali manca questa parte 
loro costituente. . ? 

Thomson adottando il sentimento, di Proust ri- 
tiene i P esistenza degli idrati alcalini, terrei e me- 
tallici (l). '"*•• • .4 

< Idrati alcalini e tèrrei sono quegli alcali e. quelle 
terre t quali messi nell* acqua i %i cagionano in essa 
del freddo, mentre le stesse sostante allorché sono 
polverose e» prive di ; ciò che loro . dà la qualità 
d'idrato salino, essendo messe nell'acqua produ- 
cono del calore. > , .1 

Quelli che maggiormente sono stati osservati fi- 
nora ft a gli idrati metallici sono quelli di rame 
e di ferro. 

Quando in una- soluzione di rame fatta per mezzo 
dell'acido di nitro, con. altra Soluzione di potassa 
pura si precipita l'ossido di rame, la polvere che 
cado nel fondo delle due soluzioni state mescolate 
è di colore turchino. 

Separata questa polvere e lavata, spontaneamente 
sì unisr e in un corpo concreto che forma una massa 
fragile , e come vetrosa. 

Se si mette questa massa in una storta , e si 
espone ad una distillazione, sortono 25 parti di 

■ 
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ogni irò pditi della delta materia vetrosa 

Disciogliendo del ferro in una mistura di arido 
solforico e di bastante acqua, indi ai f a pre , Jpi- 
lagone dell ossido di ferro nella maniera ro , ne 
sopra . con la potassa pura compare il precipitato 
in torma di una polvere veide. Essendo in questo 
stato ancora l'ossido di frrro è un idrato. Questa 
idrati prrò pei dono con faciliti la loro acqua e 
cangiano allora di colore. Alt.i idrati metallici 
però la ritengono tenacemente. TWon conclude 
parlando degli idrati metallici (,), ta piil part , 
degli idrati metallici sono ragguardevoli per la vi- 
vezza del loro colore. 

Premesse queste osservazioni, .otto qualunque a- 
•petto sia riguardato il chermes minerale , sia esso 
come unsale quadruplo, o rome un semplice pro- 
tossido d aniimonio i<!rosolforato, sempre alla con- 
servanone del tuo colore sarà necessaria l'unione 
allo stesso dell' acqua costituente una delle sue 
pan, che sono essenziali allo stesso ; se in qualità 
di sale nello stato di acqua di cristallizzazione ? e 
e, me un precipizio metallico colorito quella che 
lo costituisce idrato. 

La perdita di quest'acqua prodotta da un calore 
artificiale mag g ,ore del naturale che sia stato ap- 
plicato al chermes tu.nra in pasta, sari sempre 
cagione della mutazione del suo colore passandola 
quello rherm,s,„o al pallido, e fino al bianco nella 
superficie della massa. Cessa con facilità in quesro 
precipitato rosso di antimonio la natura di idrato 
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quando dal calore viene obbligata alla evaporazione 
]• di lui acqua costituente, come succede con gii 
idrati di sanie e di ferro che, perdendo, come fa 
osservare Thomson , La loro acqua , perdono insieme 
il loro colore, bleu quello di rame , e verde quello 
di ferrOé 

Se poi si considera il chermes minerale come 
on sale composto , alla costante unione delle sue 
parti nelle giuste proporzioni che lo costituiscono 
di un bel rosso chermetino carico , è necessaria la 
conservazione di quell'acqua di cristallizzazione (i) 
mediante la quale non rimanghino le altri parti 
costituenti la natura salina a soffrire delle muta- 
aioni dell' aria alla quale resta il chermes minerale 
esposto. 

I no dei due acidi che compongono il chermes , 
è l' idrogeno solforato ; esso è che colorisce il pro- 
tossido d' antimonio : senza di lui il protossido è 
kSia'nco. Nello stato di colore bianco si trova quando 
è il componente del tartrato enti moni ato ; ma se 
in una soluzione di questo taitrato si introduco 
t idrogeno solforato , diventa colore è' arancio , e 
ti forma il solfo dorato. 

Quando per lo centrano al protossido d'antimonio 
già unito eli* idrogeno solforato, formante il chermes 
minerale in uno ststo d'idrato salino, gli è per 
una evaporazione promossa dal calore tolta tutta 
I acqua che gli dà questo stato; l'idrogeno solfo- 
rato diventando in contatto immediato dell'ossigeno 
/ dell' aria comune si decompone ; 1* idrogeno si uni- 
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He con esso , e nasce un fapore acquoso (i) 
che dallo stesso calore édi,pers ; ma a poco a or co 
mancando l' idrogeno solforato al protossido d'ami- 
memo , esso perde il colore rosso , diventa pallido 
ed arma 6no a coprirsi di punte scolorite e bian- 
che. finché 1 idrogeno solforato è unito al protos- 
sido d'annmonio, ed all'acqua di cristallizzazione 
come sale , ed a quella che forma idratò il pro- 
tossido, esso è un corpo permanente nella sua unione 
di parti costituenti , non gli mancando l'acqua 
necessaria alla sua esistenza; ma se questa manca 
per cagione di una evaporazione ecciiata dal ca- 
lore le altre parti sono nell'attitudine di procu- 
rarsela ancora con comporla di nuovo. 

Gli eflfet.i del calore sopra V idrogeno solforato 
allorché si trova già combinato al protossido d' an- 
timonio , sono diversi secondo è diverso lo stato 
in cui esiste questa combinazione. 

Quando essa è in contatto dell' acqua r stando 
nel Ando in cui si fanno bollire i materiali con 
cui si fa il chermes minerale, l'unione é perma- 
nente , né il calore la decompone. Permanente è 
pure quando il chermes minerale essendo in pasta 
•«iste in »ao l'acqua, ebe cerna s.le é quella di 
cristallizzarne, ed in qualità di precipitato metalKco 
lo costituisce nn idrato ; ma evaporata che sia quest'ac- 
qua, il calore continuato su di esso converte l'idrogeno 
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solforato In gas ; ridotto In questo stato facilmente 
abbandona l'ossido metallico, e si spande per l'aria, 
•ì derompone In essa perchè V idro geno componente 
ai unisre all'ossigeno dell'aria, ditentano essi va- 
pore acquoso , che lo stesso calore disperde , ed il 
protossido d' antimonio di mano in mano che perde 
d'idrogeno solforato, perde ancora di colore. 

Mediante il prosciugamento che si fa del cher- 
mes minerale ridotto in ma.ssa col solo involgerlo 
replicatamele nella carta sugante , la quale nò gli 
toglie l' acqua di cristallizzazione come sale , nè 
quella che lo costituisce idrato metallico, sono man- 
tenute e conservate in esso tutte le proprietà ne- 
cessarie alla conservazione del suo colore fino a 
renderlo meno sottoposto a perderlo ancora essendo 
esposto alla luce. Ho lasciato al contatto libero 
dell'aria ed alla Iure , non però dei raggi del sole, 
del chermes non deacquincato , e l'ho trovalo per- 
manente nei suo colore. 

Alla formazione del chermes minerale che sia 
nella maggiore sua perfezione, è necessario che 
T alcali da essere usato alla di lui composizione 
non abbia mescolanza di tali neutri estranei al car- 
bonato alcalino. S è già osservato che valgono 
ancora gli altri sali alla formazione dei solfi dorati , 
e si sa che le diverse spezie delle potasse del com- 
mercio contengono chi più , chi meno, di' questi 
sali estranei , e che la soda del commercio , oltre 
del carbonato , sempre ha mescolato del muriate 
di soda. , 

Per imitare esattamente V alcali vegetale dì po- 
tassa sotto-carbonato da essere adoperato in vece 
di quello tratto dalla decomposizione del nitrato di 
potassa fatta , o per mezzo della combustione del 



Digitized by Google 



I 



4$ 

carbone , o del tartaro abbruciati con detto nitrato , 
ho proposto quello cavato direttamente dal solo 
tartaro bruciato officinalmente , o quello del com- 
mercio chiamato centri ciavellate , e volgarmente 
allume di feccia. 

Dal tartaro abbruciato e dalle ceneri suddette 
si Fa lissìo , dal quale mediante evaporazione alle 
sufficiente condensazione si estraggono dei cristalli 
di carbonato di potassa. Questi, separati dal fluido 
rimasto , e dalla acqua madre , si fanno asciugare 
per conservarli poi in vetro chiuso destinati alla 
precioitazione del chermes minerale da essere fatta 
dalla' soluzione del solfuro d' antimonio nelf alcali 
puro caustico. 

Ciò che resta di salino dalla prima cristallizza- 
zione suddetta nell' acqua madre , si riduce a potassa 
pura mediante la calce nella maniera consueta per 
fare quel liquore col quale si fa la soluzione del 
solfuro d' antimonio , come già è stata descritta. 
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